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I Gelbe Tinte 

Die Erfindung betrifft eine gelbe Tinte, die fur den Einsatz 
in einem TIntenstrahtdrucker geeignet ist Die Aufgabe der 
Erfindung war es, eine Tinte zu realisieren, die gemischt mit 
anderen Primdrfarben qualitStsmS&ig gute Druckbilder bzw. 
f arbgetreue Kopien von f arbigen Vorlagen enmdglicht. 
ErflndungsgemiK wurde die Aufgabe dadurch geldst, in- 
dem die gelbe Tinte neben Ldsungs- und Feuchthaltemittel 
sowie einem Fungizid einen Farbstoff mit folgender Struk- 
turformel 
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^ in einer Konzentration von 3-6 Gew.-<Vb enthalt. 

lU 



BUNDESDRUCKEREI 10.87 708850/499 4/70 



OS 37 15 643 



Patentanspruch 



Gelbe Tinte fur den Tintenstrahldruck, gekenn- 
zeichnet dadurch, daB sie pro 100 ml folgende Be- 
standteileenthSlt: 

— Wasser 

— ca. 10 ml Ethylenglycol 
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— ca. SmIDiethylenglycol 

— ca. 3mlTriethanolamin 

— ca. SmlPropylenglyco! 

— Fungizid 

— sowie einen Farbstoff folgender Struktur- 
formel 



CH3 



in einer Konzentration von 3-6 Gew.-%. 

Beschreibung 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die erFindungsgemaBeTrnte kann in derTmtenstrahl- 
drucktechnik eingesetzt werden. 

Charakteristik der bekannten technischen Losungen 35 

Die for den Tintenstrahldruck vorgesehencn Tinten 
mUssen verschiedenen Forderungen gerecht werden. 
Eine solche Forderung ist. daB mit den Tmten Kopien 
erzielt werden soUen, die originalgetreue Wiedergaben 40 
von Vorlagen darstellen. Dies gilt insbesondere fQr 
Farbkopien. . n . 

FOr den Mehrfarbendruck werden meist die vier Pri- 
mSrfarben Magenta, Zyan, Gelb und Schwarz verwen- 
det Es gibt eine Vielzahl von Anmeldungen, in denen fOr 45 
den Tmtenstrahldruck geeignete Tinten beschrieben 
werden. 

In der DE-OS 32 20334 wird eine Moglichkeit der 
farbgetreuen Widergabe von Farbdrucken aufgezeigt. 
Hierfflr gelangen mehrere Druckk5pfe zum Einsatz. die 50 
entsprechend des vorgesehencn Druckbildes verschie- 
dene Mengen an Tmte abgebea Dies bedingt jedoch 
einen hSheren geratetechnischen Aufwand. 

In anderen Patentschriften sind jeweils nur einzebie 
Tinten offenbart worden. Das . Zusammenwirken der 55 
Farben und damit eine gute bzw. richtige Farbwieder- 
gabe ist somit nicht unbedingt gewahrleistet. da die 
Konzentration der Farben in den FIflssigkeiten aus- 
schlaggebend fOr exakte Kopien sind. Die einzelne 
Farbe kann zwar fOr den Tintenstrahldruck geeignet 60 
sein, es k5nnen aber bei der Farbmischung mit den an- 
deren Primarfarben Fehlerauftrefen. 
. In der DE-OS 3142 765 wird. eine Moglichkeit der 
Korrektur der Farbdichte aufgezeigt, die dadurch er- 
reicht wird, daB dier Tlnte ein sogenanntes "Bildverblas- 65 
sungsverhinderungsmitter zug[esetzt wird, Hierdurch 
wird jedoch auch die Viskositat verandert, zumal wenn 
. ein kontinuierliches Tmtenstrahldruckverfahren zur 
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Anwendung gelangt, bei dem ein RUcklauf der nicht 
bendtigtenTmte durchgef uhrt wird. 

Eine Verbesserung der Farbmischung kann auch 
durchdas Behandeln des Aufzeichnungstragers mit ei- 
30 nem Mittel. welches den Mischungsvorgang begunstigt, 
erreicht werden, wie es in der DE-OS 31 15853 be- 
schrieben ist 



Ziel der Erfindung 

Das Ziel der Erfindung ist es, eine Tinte fur den Tin- 
tenstrahldruck zu realisieren, die cine einfache Herstel- 



DarsteUung des Wesens der Erf mdung 

Technische Aufgabe 

Aufgabe der Erfmdung ist es, eine Tinte zu schaffen, 
die geraischt mit weiteren Primarfarben qualitfitsmaBig 
gute Druckbilder bzw. f arbgetreue Kopien von f arbigen 
Vorlagen ermdglicht 

Merkmale der Erfindung 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gel6st. 
indem die Tmte Losungs- und Feuchthaltemittel, ein 
Fungizid sowie einen Farbstoff mit der Handelsbezeich- 
nung "Xironbrillantgelb" in einer Konzentration von 3 
bis6Gew.-%enthait 

AusfOhrungsbeispiel 

Die Erfindung soil nachstehend Ian Hand eines Aus- 
ffihrungsbeispiels naher erlautert werden. Die Fig. 1 
zeigt hierfur die Strukturformel des gelben Farbstoffes. 

Bei der Tintenstrahldrucktechnik werden die Zeichen 
durch das definierte Auftref fen von Tintentrdpfchen auf 
dem Aufzeichnungstrager gebildet Fur das Drucken 
von Text reicht meist eine schwarze Tinte. Um grafische 
barsteUungen oder Kopien von farbigen Vorlagen er- 
zeugen zu kdnnen, werden mehrere Tmten bendtigt Es 
hat sich durchgesetzt, daB es sich bei den verwendeten 
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Primarfarben um Magenta. Zyan, Gelb und Schwarz 
handeit 

Da die Sekundarfarben erst durch Mischen der Pri- 
marfarben auf dem AufzeichnungstrSger erzeugt wer- 
den, bendtigt man fOr jede Prini3rfarbe ein separates 5 
Tintenfdhrungssystem. 

Die Vereinigung zweier Primarfarben zu einer Se- 
icundarfarbe erfoigt entweder durch additive oder sub- 
traktive Farbmischung. 

Um mehrere Farbtdne zu erreichen, werden Druck- lo 
punkte iu einem Farbfieck zusammengefaBt, und der 
visuelle Gesamteindruck entspricht dem gewQnschten 
Farbton. 

Gute Druckergebnisse werden jedoch nur erreicht, 
wenn die verwendeten Primarfarben (Magenta, Zyan, 15 
Gelb und Schwarz) ein sogenanntes farbmetrisch abge- 
stimmtes Farbset bildem 

Werden ausschlieBlich Primarfarben erzeugt, das 
heiBt, daB keine Mischung zwischen den verwendeten 
Tinten vorgenommen wird, dann bestimmt die Farb- 20 
stoffauswahl den Farbton, wahrend die Konzentration 
der Farbstoffe nur den Farbsattigungsgrad beeinfluBt. 
Der Farbfehler kann relativ eng eingegrenzt werden. 
Bei der Erzielung der Sekundarfarben GrQn. Rot und 
Blau kann jedoch durch eine Falschbemessung der 25 
Farbstoffkonzentration fUr die Primarfarben Zyan. Ma- 
genta und Gelb bereits eine Farbverschiebung zum ei- 
nen oder anderen Mischungspartner eintreten. Hier- 
durch wird deutlich, daB fOr die Erreichung eines vorbe- 
stimmten Mischungsergebnisses nicht nur die Farbstof f- 30 
wahl fOr die Primarfarben entscheidend ist, sondern 
auch die in gegenseitiger Abhangigkeit richtig bemesse- 
ne Farbstoffkonzentration. Die Farbstoffe mOssen fur 
die Belange des Tmtenstrahidruckes geremigt und salz- 
frei sein, so daB die Dtisen der TmtenstrahldruckkOpfe, 35 
die besonders wahrend der Nichtdruckzeiten ge^hrdet 
sind, nicht verstopfen. 

Der deshaib von Fremdsalzen weitestgehend bef reite 
Farbstoff wird in Was^r geldst In diese Farbstoffld- 
sung werden noch weitere L5sungs- und Feuchthaltc- 40 
mittelhinzugefOgt 

Der L6sung wird ein Fungizid zugesetzt, um das Ent- 
stehen von Schimmelpilzen in der Tinte zu verhindem, 
bzw. eine dauerhafte Haltbarkeit des Zeichens auf dem 
Aufzeichnungstrager zu erreichen. 45 

Die gelbe Druckfarbe b^eht aus der obengenann- 
ten, waBrigen Ldsung mit den aufgeffihrten Zusatzen 
und dem Farbstoff mit der Handelsbezeichnung "^iron- 
brillantgelb'* in einer fur die Farbstoffmischung gOnsti- 
gen Konzentration von 4,8 Gew.-Vo. Fig. 1 zelgt die 50 
Strukturformel der Farbe. 

FQr die magentafarbene Tinte wird ein Farbstoff ver- 
wendet, der die Handelsbezeichnung "Xironbrillantrot" 
tragt Der Farbstoff wird vorzugsweise in einer Konzen- 
tration von 5% eingebracht 55 

FQr die Druckfarbe Zyan wird ein Farbstoff mit der 
Handelsbezeichnung "SolaminlichttQrkisblau GL" in ei- 
ner vorteilhaften Konzentration von 2.7% verwendet 
Die schwarze Tmte enthait den Farbstoff "Columbia- 
echtschwarz" in einer Konzentration von 3%. «> 
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